3 



Europaisches Patentamt 
© q\\\ European Patent Office 

^ Office europeen des brevets 



^T) Verfiffentlichungsnumrner : 0 160 975 

B1 



® 



EUROPAISCHE patentschrift 



@ Veroffentiichungstag der Patentschrift : 
28.03.90 

@ Anmeldenummer : 851 05604.4 
(22) Anmeldetag : 07.05.85 



© tot ci. B : B 65 D 17/34, B 32 B 27/06 



@ Katt- < 



> fur wlederverschllessbare Verpackungen. 



@ Prioritat : 07.05.84 DE 3416755 

@ Ver6ffentlichungstag der Anmeldung : 
13.11.85 Patentblatt 85/46 

@ Bekanntmachung des Hinwelses auf die 
teilung : 28.03.90 Patentblatt 90/13 

@ Benannte Vertragsstaaten : 
CH OE PR GB IT LI 

@ Entgegenhaltungen : 
EP-A- 0 065 417 
US-A- 3 335 939 
US-A- 4 280 653 
US—A- 4 381 848 



CD 

10 
O) 

o 

<0 



0. 

u 



@ Patentinhaber : Nyffeler, Cortl AG 
CH-3422 KIrchberg BE (CH) 

@ Erfinder : Lamping, Alfons, Dr. 
route de Combarod 8 
CH-1711 Cormlnboeuf (CH) 
Erfinder : Karth, Beat 
Erienweg 16 
CH-3363 Oberfinz (CH) 
Effinder : Hlltbrunner, Werner 
Neufeldstrasse 134 
CH-3000 Bern 26 (CH) 

@ Vertreter : Barz, Peter, Dr. et al 

Patentanwalte Dr. V. Schmied-Kowarzlk DIpL-Ing. G. 
Dannenberg Dr. P. Welnhotd Dr. D. Gudel Dlpl.-lng. S. 
Schubert Dr. P. Barz Slegfrledstrasse 8 
D-8000 Munchen 40 (DE) 



Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinwelses auf die Erteilung des 
europaischen Patents im Europaischen Patentblatt kann jedermann belm Europaischen Patentamt gegen das erteilte 
europaische Patent Bnspruch einlegen. Der Einspruch 1st schriftJich elnzurelchen und zu begrunden. Er gilt erst als 
eingelegt, wenn die Einspruchsgebuhr entrichtet worden 1st (A rt. 99(1) Europaisches PatentQbereinkommen). 

Jouve, 18, rue St-Denis, 75001 Paris, France 



1 



EP 0160 975 B1 



2 



Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine kalt- oder heiBsiegel- 
bare Verpackungsfolie fur wiederverschlieBbare 
Verpackungen, welche bei der Kalt- Oder HeiBver- 
siegelung hermetisch dichte VerschlQsse ergibt, 
die nach erstmaligem Offnen mehrmais wleder 
von Hand verschlossen werden konnen. 

Kalt* Oder heiBsiegel bare Mehrschlchtfolien, 
die als VerschluBmembranen fOr Behalter dienen 
oder selbst zu Behaitern geformt werden kdnnen, 
sind bereits bekannt Herkommtiche Mehrschicht- 
folien dieser Art haben jedoch den Nachteii, daB 
daraus hergestellte Verpackungen nach dem Off- 
nen entweder Gberhaupt nicht wieder verschlos- 
sen werden konnen oder aber zumindest nicht 
durch einfaches Zusammenfugen von Hand. Kalt- 
siegelbare Folien lassen sich zwar bis zu einem 
gewissen Grad von Hand verschliessen, jedoch 
nur unter Anwendung von verhaltnismSBig hohem 
Druck und nur durch Gegeneinanderpressen 
zweier kaltsiegelbar beschichteter RSchen. Den 
Kaitsiegelbeschichtungen haftet auBerdem der 
Nachteii an, daB sie leicht klebrig sind und des- 
halb nicht mit iedem beliebigen Fullgut in Kontakt 
gebracht werden kdnnen, z. B. nicht mit stauben- 
den GOtern. 

Aus der US-A-3 335 939 1st ein Behalter mit 
einem wiederverschlieBbaren Deckel in Form ei- 
ner Mehrschichtfolie bekannt, die eine innere 
Aluminiumschicht, eine auBere Papierschicht, 
und eine dazwischenliegende Schicht aus einem 
Haftkleber umfaBt Die Aluminiumfolie ist auf der 
dem Behalter zugewandten Seite mit einer HeiB- 
siegelschicht versehen, die im AuBenbereich per- 
manent mit dem BehSlterrand verbunden 1st 
Beim Offnen des Deckels reiBt die Aluminiumfoiie, 
wobei die Haftkleberschicht freigelegt wird, die 
ein WiederverschlieBen des Deckels erm6glicht 

Aufgabe der Erfindung ist es, eine kalt- oder 
heiBsiegelbare Verpackungsfolie fOr wiederver- 
schlieSbare Verpackungen bereitzustellen, die 
nach erstmaligem Offnen der Kalt- Oder HeiSsie- 
gelverbindung ohne besondere Kraftanstrengung 
durch einfaches Andrucken des geeffneten Teiles 
an eine beliebige Steile der Verpackungsfolie ein 
bis mehrmais wieder verschlossen werden kann. 

Gegenstand der Erfindung ist eine kalt- oder 
heiBsiegelbare Verpackungsfolie fOr wiederver- 
schlieSbare Verpackungen gemaB Anspruch 1. 

Dlese Verpackungsfolie wird im folgenden un- 
ter Bezug auf die Zeichnung naher eriautert Es 
zeigen : 

Fig. 1a einen schematischen Querschnltt durch 
eine erfindungsgemafle Verpackungsfolie, die 
zum Verpacken eines Gegenstandes dient ; 

Fig. 1b einen schematischen Querschnitt durch 
die Verpackung von Fig. 1a, nachdem dlese 
gedffnet und wieder verscnlossen worden ist. 

Bei der in den Rg. 1a und 1b gezeigten Ausfuh- 
rungsform dient die Mehrschichtfolie als Ver- 
packungsmaterial fur einen Gegenstand 6. In Rg. 
1a ist die verpackung im ungeoffneten Zustand, 
in Fig. 1b im geoffneten und wlederverschlosse- 



nen Zustand dargestellt. 

Die dargestellte Mehrschichtfolie umfaBt eine 
Tragerfolie 1, eine permanent kiebende Schicht 2, 
eine Abdeckschicht 3 aus einem Material von 
5 geringer RelBdehnyng und WeiterrelBfestigkeit, 
eine Abhasivschicht 5 sowie gegebenenfalls eine 
Siegelschlcht 4. 

Geeignete Materialien fur die Tragerfolie 1 sind 
Polyester, wie Polyethylenterephthalat, Polyamid, 
10 biaxial orientates Polypropylen, Zellglas, Polyvi- 
nylchlorid und Aluminium. 

Die permanent kiebende Schicht 2 besteht 
beispielswelse aus HeiBschmetzklebem auf Basis 
von Ethylen-Vinylacetat-Copolymeren, Styrol-Bu- 
15 tatfien-Stryol-Biockcopolymeren, Styrol-lsopren- 
Styrol-Blockcopolymeren oder Poiyacrylaten oder 
anderen geeigneten Haftklebstoffen. 

Die Abdeckschicht 3 besteht aus einem Material 
geringer ReiBdehnung und WeiterreiBfestigkeit 
20 von geeigneter Schichtdicke, namlich Polyethy- 
len, Polypropylen, Polyamid, Polyvinylchlorid, Po- 
lycarbonat Polystyrol. Zellglas oder Aluminium. 

Wenn das Material der Abdeckschicht 3 selbst 
siegelfShig ist, wie dies bei Polyethylen der Fall 
25 1st, erGbrigt sich eine gesonderte Siegelschicht 
Andemfalts wird auf die Abdeckschicht eine Sie- 
gelschicht 4 aus herkommlichen Kalt- oder HeiB- 
siegelmedien aufgebracht 
In Rg. 1b ist ein Tetl des verpackten Gegenstan- 
30 des, z. B. Schokolade, bereits entnommen, und 
der FaltverschluB ist an einer anderen Stelle 
wieder verschlossen. Durch die Abhasivschicht 5 
auf der der permanent klebenden Schicht 2 zuge- 
wandten Seite der Abdeckschicht 3 wird ein 
35 Kohasionsbruch der Schicht 2 vermieden und 
eine nlchtklebende Seite der aufgerissenen Naht 
erhalten. Als Abhasivmaterialien fur die Schicht 5 
eignen sich z. B. Silikone. 
Bei alien vorstehend beschriebenen Ausfuh- 
40 rungsformen und insbesondere in Anwendungs- 
fallen, be! denen die Mehrschichtfolie groBeren 
mechanischen Belastungen standhalten muB, 
kannen in der Abdeckschicht entlang der ge- 
wunschten AufreiBlinie Sollbruchstellen in Form 
45 von Schwachungslinien erzeugt werden, z. B. mit 
Hilfe von geeigneten Siegelwerkzeugen. Hier- 
durch gellngt es zus&tzJlch. die AufreiBkraft der 
Abdeckschicht nledriger als die Kohasionskraft 
der Siegelnaht zu hahen. 

50 

PatentansprOche 

1. Kalt- oder heiBsiegelbare Verpackungsfolie 
55 fur wiederverschlieSbare Verpackungen, gekenn- 
zelchnet durch eine Tragerfolie (1) aus Polyester, 
Polyamid, Polyvinylchlorid, Polypropylen, Zellglas 
oder Aluminium, auf der nacheinander eine per- 
manent kiebende Schicht (2), eine Abhasivschicht 
60 (5) und eine Abdeckschicht (3) aus Polyethylen, 
Polypropylen, Polyamid, Polyvinylchlorid, Poly- 
carbonat, Polystyrol, Zellglas oder Aluminium 
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angeordnet sind. 

2. Verpackungsfolie nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB auf der Abdeckschicht (3) 
eine Kalt-oder HeiBsiegelschicht (4) angeordnet 

ist. 

3. Verpackungsfolie nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, daS die permanent kle- 
bende Schicht (2) aus einem Haftkleber besteht. 

4. Verpackungsfolie nach einem der AnsprOche 
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daS die Abhasiv- 
schicht aus einem Silikon besteht. 



Claims 

1. A coid or heat-sealable packaging film for 
reclosable packages characterized by a carrier 
film (1) consisting of polyester, polyamide, polyvi- 
nyl chloride, polypropylene, cellophane or alumi- 
num, on which, in succession, a permanently 
adhesive layer (2), a release layer (5) and a 
covering layer (3) consisting of polyethylene, 
polypropylene, polyamide, polyvinyl chloride, 
polycarbonate, polystyrene, cellophane or alumi- 
num are provided. 

2. A packaging film according to claim 1, 
characterized in that a cold or heat-sealing layer 
(4) is provided on the covering layer (3). 

3. A packaging film according to claim 1 or 2, 
characterized in that the permanently adhesive 



layer (2) consists of a pressure-sensitive adhesive. 

4. A packaging film according to any of the 
claims 1 to 3, characterized in that the release 
layer consists of a silicone. 

5 

Revendicatfons 

1. Feullle d'emballage scellable a froid ou a 
10 chaud destinee a des embaliages qui peuvent etre 
refermes, caracterisee par une feuille porteuse 

(1) en polyester, polyamide, chlorure de polyvi- 
nyle, polypropylene, verre cellulaire ou alumi- 
nium, sur laquelle sont disposees I'une apres 

15 I'autre une feuille collante de facon permanente 

(2) , une couche adhesive (5) et une couche de 
protection (3) en polyethylene, polypropylene, 
polyamide, chlorure de polyvinyl, polycarbonate, 
polystyrene, verre cellulaire ou aluminium. 

20 2. Feuille d'emballage selon la revendication 1, 
caracterisee en ce qu'une couche scellable a 
chaud ou a froid (4) est disposee sur la couche de 
couverture (3). 

3. Feuille d'emballage selon la revendication 1 
25 ou 2, caracterisee en ce que la feuille collante de 

facon permanente est constituee d'un auto-adhe- 
stf. 

4. Feuille d'emballage selon I'une des revendi- 
cations 1 a 3, caracterisee en ce que la couche 

30 d'adhesif consiste en un silicone. 
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